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Das vorliegende Verfahren verwertet mehrere 
an sich bekannte Verfahren urid Reaktionen, 
namlich die . Reduktion von Calciumsulfat 
unter Abgabe yon Schwefeldioxyd durch 
Gliihen, die Reduktion von Calciumsulfat 
durch G:\iheh in Gegenwart von Wassergas 
zu Schwefelcalcium, die Zersetzung von Schwe- 
felcalcium mittels Chlormagnesiumlauge unter 
Entstehen von Schwefelwasserstoff, Magnesia- 
hydrat und Chlorcalciuin und die Gewinnung 
von Schwefel aus der gegenseitigen Einwir- 
kung von Schwefeldioxyd und Schwefelwasser- 
stoff. * 

Die Vereinigung dieser Verfahren und Re- 
aktionen in der Weise, daB dadurch neben 
den schwefelhaltigen Gasen zwecks Gewinnung 
von Schwefel gleichzeitig ein Magnesia schlamm 
erhalten wird, der nach dem Brennen einen 
wirklich geeigneten Ersatz fiir gebrannten 
Magnesit liefert, ist die Aufgabe, welche durch 
das Verfahren der Erfindung gelost ist. Bis- 
her ist in der Technik ein solches Verfahren 
nicht bekannt. Wesentlich fur die Erreichung 
des angestrebten Zweckes' ist die Art der Ge- 
winnung und Zusammensetzung des Caloium- 
oxydgemisches, welches zur Umsetzung der 
Chlormagnesiumlauge dient. Es werden schad- 
lich hohe Gliihtempcraturen vermieden bei 
der Gewinnung desselben. Der Ruckstand 
an Calciumsulfat im Oxydgemisch wird ver- 
mindert durch einen entsprechenden Zusatz 
von Kalk- und Magnesia-Carbonat, z. B. in 
Form von Dolomit, aus dem der fiir die 
Oxydbildung aus dem Calciumsulfat giinstig 
wirkende Gehalt an Magne ia sich beim Glii- 
hen bildet. Zur besseren Regelung der Ein- 



wirkung der reduzierenden Feuergase und des 
Wasserdampfes kann ein Zusatz von geringen 
Mengeri oxydischen Eisens : zu dem. Glut gut 
geinacht werden, wenn dies fiir den Verjwen- 40 
dungszweck des aus dem Maghesiaschlamm 
gewonneneri Brennerzeugnisses ohne Nachteil 
ist, z. B. bei Herstellung. von Sintermagnesit. 
. Die durch diese Merkinale gekennzeichnete 
Art der Gewinnung .des Oxydgemisches be- 45 
w:'rkt nicht nur die gute Reaktionsfahigkeit ■■*,. 
desselben; sondern macht es durch zweckent- 
sprecheride Fuhnmg der Umsetzung mdglich; 
daB neben dem Schlamm von; groBerer Rein- 
heit auch eine Chlorcalciumlosung gewonnen 50 
wird, die sich unmittelbar auf technisch reines 
trockenes Chlorcalcium weiter verarbeiten 
laBt, und daB samtliche bei dem Verfahren, 
entstehenden Zersetzungs- und Umsetzungs- 
erzeugnisse wirtschaftlich vorteilhaft verwertet 55 
werden konnen, im Gegensatz zu den bekann- 
ten Verfahren ahniicher Art bei Aufarbeitung 
von Sodariickstanden und der Gewinnung von 
schwefelhaltigen Gasen aus Calciumsulfat. 

An einem bestimmten Ausfuhrungsbeispiel 60 
sei hiernach das vorliegende Verfal ren e lau- 
tert. Ein Gemisch .von zwei Teilen Dolomit 
und einem Teil Gips, dem noch gepulvertes 
Eisenerz oder oxydische Eisenabfalle in ge- 
ringer Menge, etwa 0,2 bis 0,3 Prozent, hin- 65 
zugefiigt sind, wird in ublicher Weise ge- 
brannt unter beschranktem Luftzutritt, und 
zwar so, daB die reduzierenden Feuergase auf 
das maBig bewegte oder umgeriihrte Brenn- 
gut einwirken konnen. Aus den Abgasen 70 
. wird Schwefligsauregas aufgefangen oder in 
( ,dem Gemisch selbst verwertet. Dais abge- 



tragiich ein Uberschufi von rhw™,~^- 
10 lauge verwendet wird, ™d££?^' 

Sen S & . ln ^"ossenen Ge- 

lauen stett Der durch Zersetzune des CaJ 
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35 gebrannt wird, gegebTnenSLTur "S? 
zwecke unter geeignlten Zuschlagen 
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Das VerhSltnis der Enderzeugnisse also 
der Magnesia einerseits und dTSwda 
Jalogen Case bzw. des Schwefels andeS" 
kan„ ln erheblichem MaSe verschieS S eb 

3?' oXr Inn ? BrenDgUt mehr D °lo- 
^rwendet £n 1™ S ° nst ^ n ^emisch 

gnesia , m Brenngut lUt die ziemliS voll 
standige und leichtere ZersetzungTs GiSes 
beim Brennen erreichen. ^ 8 
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Patent-AnsprCche: 
i. Verfahren zur Gewinnung vonsdiwe 
fehaltigen fur die FrtrfltrtJ v£S£- 
fel verwendbaren Gasen unter glawS Sn 
ger jGewmnung eines fur HerstE von 6 ° 
atSL §ee,Snet ? M^esiaschlaLmes 

^cn,m Su lfi dei „ <»Idu m su]fid haltigesO xyd 5 
gemisch Verwendung findet, d£ ffi 

suitat nut Kalk oder Dolomit unter Ein 

wirkung reduzierenderFeuergase und w2" , a " 
serdampf erhalten wird. 7 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach 
Anspruch x, dadurch gekennzeichnet d3 
dem zur Herstellung des FallunSttek 
zu brennenden Gut ein Zuschlag E£ 75 
Mengen oxydischen Eisens gegebef Sd 



'* CEDR UCKT W 0E» flEICHSDRUCKEREL 



